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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
-® Verfahren zum Beschichten mikropdroser Oberflachen 
® Verfahren zum Beschichten von mikroporosen Oberfla- 
chen, die Poren einer Weite von 10 bis 1500 nm aufwei- 
sen, bei dem man die betreffenden Oberflachen mit min- 
destens einem thermisch und mit aktinischer Strahlung 
hartbaren Beschichtungsstoff beschichtet, wonach man 
die resultierende(n) Schicht(en) thermisch und mit aktini- 
scher Strahlung hartet, wobei der Beschichtungsstoff 
oder mindestens einer der Beschichtungsstoffe 
(a1J mindestens einen Bestandteil mit 
(a11) im statischen Mittel mindestens zwei funktionelle 
Gruppen pro MolekGI, die mindestens eine mit aktinischer 
Strahlung aktivierbare Bindung enthalten, die der Vernet- 
zung mit aktinischer Strahlung dient, und gegebenenfalls 
(a12) mindestens einer isocyanatreaktiven Gruppe, ^ i 

(a2) mindestens einen thermisch hartbaren Bestandteil ' 
mit mindestens zwei isocyanatreaktiven Gruppen ^ 
und 

(a3) mindestens ein Polyisocyanat 
enthalt. 



UJ 

Q 
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[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein neues Ver- 
fahren zum Beschichten, insbesondere zum Versiegeln, von 
rnikroporbsen Oberflachen aller Art, die Poren einer Weite 5 
von 10 bis 1.500 nm aufweisen, vor allem die mikroporosen 
Oberflachen von Formteilen aus Holz, Glas, Leder, Kunst- 
stoffen, Metallen, Mineralstoffen, insbesondere gebranntem 
und ungebranntem Ton, Keramik, Natur- und Kunststein 
oder Zernent; Fasermaterialien, insbesondere Glasfasern, 10 
Kerarnikfasem, Kohlenstoffasern, Textilfasem, Kunststoff- 
fasem oder Metallf asem und Verbunden dieser Fasern; oder 
faserverstarkte Materialien, insbesondere Kunststoffe, die 
rnit den vorstehend genannten Fasern verstarkt sind, speziell 
die porosen Oberflachen von SMC (Sheet Molded Com- 15 
pounds) und BMC (Bulk Moulded Compounds). 
[0002] Bei der Beschichtung von porosen Oberflachen, 
die Poren einer Weite von 10 bis 1.500 nm aufweisen, mit 
thermisch hartbaren Beschichtungsstoffen kommt es bei den 
zum Einbrennen der applizierten Beschichtungsstoffe ange- 20 
wandten Temperaturen haufig zum Ausgasen fluchtiger Be- 
standteiie aus den Formteilen. Dies fuhrt zu unerwiinschten 
Oberflachenstorungen, wie Mikroblaschen (microbubbling, 
blistering). 

[0003] Diese Probleme machen sich besonders unange- 25 
nehm bei SMC und BMC bemerkbar. 
[0004] SMC und BMC werden seit langer Zeit fur die 
Herstellung kompiex geformter sanitarer Artikel, Haushalts- 
gerate und Bauteile, insbesondere fiir den Automobilbau, 
wie Schutzbleche, Kotflugel, Turen oder Reflektoren von 30 
Lampen, verwendet. Aufgrund ihrer Struktur und ihrer 
stofflichen Zusammensetzung auf der Basis von Glasfasem 
sind die SMC und BMC von hoher Temperaturbestandigkeit 
und ertragen Temperaturen von 190 bis 200°C Dabei wei- 
sen sie nur eine geringe Deformation auf. AuBerdem lassen 35 
sich die komplexen Artikel mit dieser Technologie leichter 
und mit groBerer Genauigkeit herstellen als mit verstarkten 
thermoplastischen Kunststoffen. 

[0005] Ein Nachteil der SMC und BMC ist, daB sie an ih- 
rer Oberflache mikroporos sind und deshalb nicht direkt be- 40 
schichtet werden konnen, weil es in der Beschichtung bei 70 
bis 80°C zur Bildung von Mikroblaschen durch ausgasende 
Monomere wie Styrol kornmt, 

[0006] Zur Losung dieser Probleme hat der aus der deut- 
schen Patentanmeldung DE199 20 799A1 bekannte Be- 45 
schichtungsstoffeinen wesentlichen Beitrag geleistet. 
[0007] Der aus der deutschen Patentanmeldung bekannte 
thermisch und mit aktinischer Strahlung hartbare Beschich- 
tungsstoff enthalt 

50 

(al) mindestens einen Bestandteil, beispielsweise ein 
Urethan(meth)acrylat, mit 

(all) mindestens zwei funktionellen Gruppen, bei- 
spielsweise Acrylatgruppen, welche der Vernetzung 
mit aktinischer Strahlung dienen, und gegebenenfalls 55 
(al2) mindestens einer funktionellen Gruppe, bei- 
spielsweise Hydroxylgruppen, welche mit einer kom- 
plementaren funktionellen Gruppe (a22) im Bestand- 
teil (a2) thermische Vemetzungsreaktionen eingehen 
konnen, ^ 



(a22) mindestens einer funktionellen Gruppe, bei- 
spielsweise eine Isocyanatgruppe, welche mit einer 
kompiementaren funktionellen Gruppe (al2) im Be- 
standteil (al) thermische Vemetzungsreaktionen einge- 
hen kann, 

sowie gegebenenfalls 

(a3) mindestens einen Photoinitiator, 
(a4) mindestens einen Initiator der thermischen Ver- 
netzung, 

(a5) mindestens einen mit aktinischer Strahlung und/ 
oder thermisch hartbaren Reaktivverdiinner, 
(a6) mindestens ein Lackadditiv und/oder 
(a7) mindestens einen thermisch hartbaren Bestand- 
teil, 

mit der MaBgabe, daB der Beschichtungsstoff mindestens ei- 
nen thermisch hartbaren Bestandteil (a7) enthalt, wenn der 
Bestandteil (al) keine funktionelle Gruppe (al2) aufweist. 
[0008] Fur den bekannten Beschichtungsstoff ist es somit 
wesentlich, daB er einen Bestandteil (a2) enthalt. Als Be- • 
standteile (a7) kann der bekannte Beschichtungsstoff ther- 
misch hartbare Bindemittel und/oder Vernetzungsmittel, 
beispielsweise blockierte Polyisocyanate, enthalten. 
[0009] Der bekannte Beschichtungsstoff liefert Beschich- 
tungen und Versiegelungen, die ohne groBen Aufwand wirk- 
sam die Bildung von Mikroblaschen unterdriicken und eine 
glatte, von Oberflachenstrukturen wie Qrangenhaut freie 
Oberflache aufweisen, welche keine Nachbehandlung erfor- 
dert, und leicht und sicher iiberlackiert werden kann, ohne 
daB sich danach Probleme der Zwischenschichthaftung er- 
geben. Die Cberlackierbarkeit bleibt auch dann noch erhal- 
ten, wenn die Versiegelung oder Primerschicht auf elek- 
trisch leitfahigen erfindungsgemaBen Oberflachen mit ei- 
nem Elektrotauchlack uberlackiert wird. Dies ermoglicht es, 
die entsprechenden SMC oder BMC direkt in beispielsweise 
unbeschichtete Automobilkarosserien einzubauen und in 
gleicher Weise wie die Metallteile elektrophoretisch zu be- 
schichten. 

[0010] Aus den deutschen Patentanmelduneen 
DE 199 30 665 Al, DE 199 30 067 Al und 

DE 199 30 664 Al oder DE 199 24 674 Al sind thermisch 
und mit aktinischer Strahlung hartbare Beschichtungsstoffe 
bekannt, die 

(al) mindestens einen Bestandteil, beispielsweise ein 
Urethan(meth)acrylat, mit 

(all) im statistischen Mittel mindestens zwei funktio- 
nellen Gruppen pro Molekul, die mindestens eine mit 
aktinischer Strahlung aktivierbare Bindung enthalten, 
die der Vernetzung mit aktinischer Strahlung dient, bei- 
spielsweise Acrylatgruppen, und gegebenenfalls 
(al2) mindestens einer isocyanatreaktiven Gruppe, 
beispielsweise eine Hydroxylgruppe, 
(a2) mindestens einen thermisch hartbaren Bestandteil 
mit mindestens zwei isocyanatreaktiven Gruppen, bei 
dem es sich zwingend urn Copolymerisate oleflnisch 
ungesattigter Monomere mit Diphenylethylen und sei- 
nen Derivaten handelt, 



und 



und 



(a2) mindestens einen Bestandteil, beispielsweise ein 
Isocyanatoacrylat, mit 

(a21) mindestens zwei funktionellen Gruppen, bei- 
spielsweise Acrylatgruppen, welche der Vernetzung 
mit aktinischer Strahlung dienen, und 



65 



(a3) mindestens ein Polyisocyanat 



enthalten. AuBerdem werden die entsprechenden Beschich- 
tungsverfahren beschrieben, wobei als Substrate aile zu 
lackierenden Oberflachen in Betracht kommen, die durch 
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eine Hartung der hierauf befindlichen Lackierungen unter 
Anwendung von Hitze nicht geschadigt werden. Beispiels- 
weise konnen Metalle, Kunststoffe,.Holz, Keramik, Stein, 
Textil, Faserverbunde, Leder, Glas, Glasfasera, Glas- und 
Steinwolle, mineral- und harzgebundene Baustoffe, wie 
Gips- und Zementplatten oder Dachziegel, sowie Verbunde 
dieser Materialien eingesetzt werden. Allen vier deutschen 
Patentanmeldungen liegt die Aufgabe zugrunde, Beschich- 
tungsstoffe bereitzustellen, deren Bindemittel einfach her- 
gestellt und in ihrem Eigenschaftsprofil sozusagen maBge- 
schneidert werden konnen. Diese Aufgabe wird mit Hilfe 
der durch Diphenylethylen kontrollierten radikalischen Co- 
polymerisation gelost Probleme, die mit einer mikroporo- 
sen Oberflache verbunden sind, und Losungsmoglichkeiten 
hierfur werden nicht angesprochen. AuBerdem ist das be- 
kannte Beschichtungsverfahren auf Beschichtungsstoffe, 
die obligatorisch Copolymerisate von Diphenylethylen und 
seinen Derivaten enthalten, beschrankt 
[00U] Bei alien Vorteilen, die die bekannten Beschich- 
tungsverfahren aufweisen, geniigen sie bei der Beschich- 
tung von komplex geformten Formteilen noch nicht in vol- 
lem Umfang den weiter gestiegenen Anforderungen des 
Marktes. So ist die Hartung der Beschichtungen in den 
Schattenzonen der Formteile haufig nicht ausreichend, urn 
eine gute Schleif und Polierbarkeit der Beschichtungen, ins- 
besondere der Versiegelungen, zu gewahrleisten. Dies ist 
aber vor allem bei der Herstellung von besonders hochwer- 
tigen SMC und BMC von Nachteil. 
[0012] Dariiber hinaus ist noch aus der intemationalen Pa- 
tentanmeldung WO 98/40170 ein NaB-in-naB- Verfahren be- 
kanht, bei dem man eine Schicht aus einem Basislack mit ei- 
nem Klarlack uberschichtet, wonach man die resultierende 
Klarlackschicht vor dem gemeinsamen Einbrennen mit akti- 
nischer Strahlung bestrahlt. Der Klarlack enthalt, bezogen 
auf seinen Festkorper, 50 bis 98 Gew.-% aus einem ther- 
misch durch Additions- und/oder Kondensationsreaktionen 
hartbaren System A), das im wesentlichen frei von radika- 
lisch polymerisierbaren Doppelbindungen und im wesentli- 
chen frei von mit radikalisch polymerisierbaren Doppelbin- 
dungen des Systems B) anderweitig reaktionsfahigen Grup- 
pen ist, und 2 bis 50 Gew.-% aus einem unter Einwirkung 
von aktinischer Strahlung durch radikalische Polymerisa- 
tion olefinischer Doppelbindungen hartbaren System B). 
Vorzugsweise enthalt das System A) ein hydroxyfunktionel- 
les Acrylatbindemittel, dessen Glasubergangstemperatur je- 
doch nicht naher spezifiziert wird. Dariiber hinaus kann das 
System (B) ein Einkomponentensystem oder ein Zwei- oder 
Mehrkomponentensystems sein. Ob der bekannte Klarlack 
in der Lage ist, Probleme zu losen, die mit der Beschichtung 
von mikroporosen Oberflache einhergehen, laBt sich der in- 
temationalen Patentanmeldung nicht entnehmen. 
[0013] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein 
neues Verf ahren zur Beschichtung von mikroporosen Ober- 
flachen, die Poren einer Weite von 10 bis 1.500 nm aufwei- 
sen, bereitzustellen, das die Nachteile des Standes der Tech- 
nik nicht mehr langer aufweist, sondera unter vollem Erhalt 
des bisher erreichten technologischen Niveaus zu einem 
verbesserten Verarbeitungsfenster und verbesserten Har- 
tungseigenschaften, insbesondere in den Schattenzonen von 
komplex geformten dreidimensionalen Formteilen, fuhrt 
und auf den unterschiedlichsten mikroporosen Oberflachen 
Beschichtungen, insbesondere Versiegelungen, liefert, die 
eine hervorragende Schleif und Polierbarkeit haben. 
[0014] AuBerdem soil es das erfindungsgemaBe Verfahren 
gestatten, die thermische Hartung bei Temperaturen von < 
120°C durchzufuhren. Des weiteren sollen die neuen Be- 
schichtungen und Versiegelungen von hoher mechanischer 
Flexibility sein. 



[0015] DemgemaB wurde das neue Verfahren zum Be- 
schichten von mikroporosen Oberflachen, die Poren einer 
Weite von 10 bis 1.500 nm aufweisen, gefunden, bei dem 
man die betreffenden Oberflachen mit mindestens einem 
5 thermisch und mit aktinischer Strahlung hartbaren Be- 
schichtungsstoff beschichtet, wonach man die resultieren- 
de^) Schicht(en) thermisch und mit aktinischer Strahlung 
hartet, wobei der Beschichtungsstofr oder mindestens einer 
der Beschichtungsstoffe 

10 

(al) mindestens einen Bestandteil mit 
(all) im statistischen Mittel mindestens zwei funktio- 
nellen Gruppen pro Molekul, die mindestens eine mit 
aktinischer Strahlung aktivierbare Bindung enthalten, 
15 die der Vernetzung mit aktinischer Strahlung dient, und 
gegebenenfalls 

(al2) mindestens einer isocyanatreaktiven Gruppe, 
(a2) mindestens einen thermisch hartbaren Bestandteil 
mit mindestens zwei isocyanatreaktiven Gruppen 

20 



und 

(a3) mindestens ein Polyisocyanat 
25 enthalt. 

[0016] Im folgenden wird das neue Verfahren zum Be- 
schichten von mikroporosen Oberflachen, die Poren einer 
Weite von 10 bis 1.500 nm aufweisen, als "erfindungsgema- 
Bes Verfahren" bezeichnet. 
30 [0017] Im folgenden werden die neuen beschichteten, ins- 
besondere versiegelten, Formteile als "erfindungsgemaBe 
Formteile" und die entsprechenden SMC und BMC als "er- 
findungsgemaBe Compounds" bezeichnet. 
[0018] Weitere erfindungsgemaBe Gegenstande ergeben 
35 sich aus der Beschreibung. 

[0019] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung bedeutet 
der Begriff "thermische Hartung" die durch Hitze initiierte 
Hartung einer Schicht aus einem Beschichtungsstoff, bei der 
ublicherweise ein separat vorliegendes Veraetzungsmittel 
40 angewandt wird. Ublicherweise wird dies von der Fachwelt 
als Fremdvernetzung bezeichnet. 

[0020] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist unter 
aktinischer Strahlung elektromagnetische Strahlung wie na- 
hes Infrarot (NIR), sichtbares Licht, UV-Strahlung oder 
45 Rontgenstrahlung, insbesondere UV-Strahlung, oder Kor- 
puskularstrahlung wie Elektronenstrahlung zu verstehen. 
[0021] Werden die thermische und die Hartung mit aktini- 
schem Licht bei einem Beschichtungsstoff gemeinsam an- 
gewandt, spricht man auch von "Dual Cure". 
50 [0022] Im Hinblick auf den Stand der Technik war es 
uberraschend und fur den Fachmann nicht vorhersehbar, daB 
die Aufgabe, welche der Erfindung zugrunde lag, mit Hilfe 
des erfindungsgemaBen Verfahrens, der erfindungsgemaBen 
Formteile und der erfindungsgemaBen Compounds gelost 
55 werden konnte. 

[0023] Besonders uberraschend war, daB aufgrund des er- 
findungsgemaBen Verfahrens ohne groBen Aufwand eine 
Versiegelung von mikroporosen Oberflachen resultierte, die 
frei von Mikroblaschen (microbubbling, blistering) war, 
60 eine glatte, von Oberflachenstxukturen, wie Orangenhaut, 
freie Oberflache aufwies, keine Nachbehandlung erforderte 
und leicht und sicher uberlackiert werden konnte, ohne daB 
sich danach Probleme der Zwischenschichthaftung ergaben. 
[0024] Des weiteren war es uberraschend, daB die hervor- 
65 ragende "Qberlackierbarkeit auch dann noch erhalten blieb, 
wenn die Versiegelung auf elektrisch leitfahigen erfindungs- 
gemaBen Formteilen und Compounds mit einem Elektro- 
tauchlack uberlackiert wurde. Dies errnoglichte es, die erfin- 
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dungsgemaBen Fonnteile und Compounds direkt in unbe- 
schichtete elektrisch leitfahigen MetaUteile, wie beispiels- 
weise Automobilkarosserien, einzubauen und in gieicher 
Weise wie die MetaUteile elektrophoretisch zu beschichten. 
[0025] Ganz besonders uberraschte aber, daB das erfin- 5 
dungsgernaBe Verfahren ein besonders breites Verarbei- 
tungsfenster aufwies und sich daher ohne Probleme auch 
unter schwierigen technischen und klimatischen Bedingun- 
gen mit technologisch veralteten Geraten und Anlagen und/ 
Oder bei vergleichsweise hohen oder tiefen Temperaturen L0 
und/oder vergleichsweise niedriger oder hoher Luftfeuchtig- 
keit durchfuhren lieB, verbesserte Hartungseigenschaften, 
insbesondere in den Schattenzonen von komplex geformten 
dreidimensionalen Formteilen, bewirkte und auf den unter- 
schiedlichsten mikroporosen Oberflachen Beschichtungen, 15 
insbesondere Versiegelungen, lieferte, die eine hervorra- 
gende Schleif und Polierbarkeit hatten. AuBerdem waren die 
erfindungsgernaBen Beschichtungen und Versiegelungen 
von hoher mechanischen Flexibility. 

[0026] Bei dem erfindungsgernaBen Verfahren wird ein 20 
thermisch und mit aktinischer Strahlung hartbarer Beschich- 
tungsstoff verwendet. 

[0027] Der erfindungsgemaB zu verwendende Beschich- 
tungsstoffenthalt rnindestens einen Bestandteil (al) mit im 
statistischen Mittel rnindestens zwei, insbesondere minde- 25 
stens drei, funktionellen Gruppen (all) pro Molekiil, die 
rnindestens eine, insbesondere eine, mit aktinischer Strah- 
lung aktivierbare Bindung enthalten, die der Vernetzung mit 
aktinischer Strahlung dient, und gegebenenfaUs rnindestens 
emer, insbesondere rnindestens zwei, isocyanatreaktiven 30 
Gruppe(n) (al2). 

[0028] Bevorzugt enthalt der Beschichtungsstoff im stati- 
stischen Mittel nicht mehr als sechs, insbesondere nicht 
mehr als ftinf funktionelle Gruppen (all) pro Molekul. 
[0029] Beispiele geeigneter mit aktinischer Strahlung ak- 35 
tivierbarerBindungen sind Kohlenstoff-Wasserstoff-Einzel- 
bindungen oder Kohlenstoff-Kohlenstoff-, Kohlenstoff- 
Sauerstoff-, Kohlenstoff-Stickstoff-, Kohienstoff-Phosphor- 
oder Kohlenstoff-Silizium-Einzelbindungen oder -Doppel- 
bindungen. Von diesen werden die Doppelbindungen, insbe- 40 
sondere die Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindungen be- 
vorzugt angewandt. 

[0030] Gut geeignete Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppel- 
bindungen liegen beispieisweise in (Meth)Acrylat-, Eth- 
acrylat-, Crotonat-, Cinnamat-, Vmylether-, Vinylester-, 45 
Ethenylarylen-, Dicyclopentadienyl-, Norbornenyl-, Isopre- 
nyl-, Isoprenyl-, Isopropenyl-, AUyl- oder Butenylgruppen* 
Ethenylarylen-, Dicyclopentadienyl-, Norbornenyl-, Isopre- 
nyi-, Isopropenyl-, Allyl- oder Butenylethergruppen oder 
Ethenylarylen-, Dicyclopentadienyl-, Norbornenyl-, Isopre- 50 
nyl-, Isopropenyl-, Allyl- oder Butenylestergruppen vor 
Von diesen sind (Meth)Acrylatgruppen, insbesondere Acry- 
latgruppen, von besonderem Vorteil und werden deshalb er- 
findungsgemaB ganz besonders bevorzugt verwendet. 
[0031] Beispiele geeigneter isocyanatreaktiver Gruppen 55 
(al2) sind Thiol-, primare oder sekundare Amino-, Imino- 
oder Hydroxylgruppen, insbesondere Hydroxylgruppen. 
[0032] Der Bestandteil (al) ist oligomer oder polymer, 
[0033] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird unter 
einem Oligomer eine Verbindung verstanden, welche im all- 60 
gemeinen im Mittel 2 bis 15 Grundstrukturen oder Mono- 
mereinheiten aufweist. Unter einem Polymeren wird dage- 
gen eine Verbindung verstanden, welche im aUgemeinen im 
Mittel rnindestens 10 Grundstrukturen oder Monomerein- 
heiten aufweist. Verbindungen dieser Art werden von der 65 
Fachwelt auch als Bindemittel oder Harze bezeichnet. 
[0034] Im Unterschied dazu ist im Rahmen der vorliegen- 
den Erfindung unter einer niedermolekularen Verbindung, 



erne Verbindung zu verstehen, welche sich im wesentlichen 
nur von einer Grundstruktur oder einer Monomereinheit ab- 
leitet. Verbindungen dieser Art werden von der Fachwelt im 
aUgemeinen auch als Reaktivverdunner bezeichnet. 
[0035] Die als Bindemittel (al) eingesetzten Polymere 
bzw. Oligomere weisen ublicherweise ein zahlenmittleres 
Molekulargewicht von 500 bis 50.000, bevorzugt von 1 000 
bis 5.000, auf. 

[0036] Bevorzugt weisen sie ein Doppelbindungsaquiva- 
lentgewicht von 400 bis 2.000, besonders bevorzugt von 
500 bis 900, auf. AuBerdem weisen sie bei 23°C bevorzugt 
erne Viskositat von 250 bis 11.000 rnPa-s auf. Vorzugs- 
weise werden sie in einer Menge von 5 bis 50 Gew.-%, be- 
vorzugt 6 bis 45Gew.-% besonders bevorzugt 1 bis 
40 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt 8 bis 35 Gew.-% und 
insbesondere 9 bis 30Gew.-%, jeweils bezogen auf den 
Festkorper des erfindungsgernaBen Beschichtungsstoffs an- 
gewandt. 

[0037] Beispiele geeigneter Bindemittel oder Harze (al) 
entstammen den Oligomer- und/oder Polymerklassen der 
(meth)acrylfunktioneUen (Meth)Acrylcopolymeren, Poly- 
etheracrylaten, Polyesteracrylaten, Polyestem, Epoxyacry- 
laten, Urethanacrylaten, Aminoacrylaten, Melaminacryla- 
ten, Silikonacrylaten und Phosphazenacrylaten und den ent- 
sprechenden Methacrylaten. Bevorzugt werden Bindemittel 
(al) eingesetzt, die frei von aromatischen Struktureinheiten 
sind. Bevorzugt werden daher Urethan(meth)acrylate, Phos- 
phazen(meth)acrylate und/oder Polyester(meth)acryiate, be- 
sonders bevorzugt Urethan(meth)acrylate, insbesondere' ali- 
phatische Urethan(meth)acrylate, eingesetzt. 
[0038] Die Urethan(meth)acrylate (al) werden erfaalten 
durch Umsetzung eines Di- oder Polyisocyanats mit einem 
Kettenverlangerungsmittel aus der Gruppe der Diole/Poly- 
ole und/oder Diamine/Polyamine und/oder Dithiole/Poly- 
thiole und/oder Alkanolamine und anschlieBende Umset- 
zung der restlichen freien Isocyanatgruppen mit rnindestens 
emem Hydroxyalkyl(meth)acrylat oder Hydroxyalkylester 
anderer ethylenisch ungesattigter Cafbonsauren. 
[0039] Die Mengen an Kettenverlangerungsmitteln, Di- 
bzw. Polyisocyanaten und Hydroxyalkylestern werden da- 
bei bevorzugt so gewahlt, daB 

1. das Aquivalentverhaltnis der NCO-Gruppen zu den 
reaktiven Gruppen des Kettenveriangerungsmittels 
(Hydroxyl-, Amino- bzw. Mercaplylgruppen) zwi- 
schen 3 : 1 und 1 : 2, bevorzugt bei 2 : 1, liegt und 

2. die OH-Gruppen der Hydroxialkylester der ethyle- 
nisch ungesattigten Carbonsauren in stochiometrischer 
Menge in bezug auf die noch freien Isocyanatgruppen 
des Prapolymeren aus Isocyanat und Kettenverlange- 
rungsmittel vorliegen. 



[0040] AuBerdem ist es moglich, die Urethan(meth)acry- 
late herzusteUen, indem zunachst ein Teil der Isocyanat- 
gruppen eines Di- oder Polyisocyanates mit rnindestens ei- 
nem Hydroxyalkylester umgesetzt wird, und die restlichen 
Isocyanatgruppen anschlieBend mit einem Kettenverlange- 
rungsmittel umgesetzt werden. Auch in diesem Fall werden 
die Mengen an Kettenverlangerungsmittel, Isocyanat und 
Hydroxyalkylester so gewahlt, daB das Aquivalentverhaltnis 
der NCO-Gruppen zu den reaktiven Gruppen des Kettenver- 
iangerungsmittels zwischen 3 : 1 und 1 : 2, bevorzugt bei 
2 : 1 hegt und das Aquivalentverhaltnis der restlichen NCO- 
Gruppen zu den OH-Gruppen des Hydroxyalkylesters 1 : 1 
betragt. Selbstverstandlich sind auch samtliche Zwischen- 
formen dieser beiden Verfahren moglich. Beispieisweise 
kann ein Teil der Isocyanatgruppen eines Diisocyanates zu- 
nachst mit einem Diol umgesetzt werden, anschlieBend 
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kann ein weiterer Teil der Isocyanatgruppen mit dem Hy- 
droxyalkylester und im AnschluB hieran konnen die restli- 
chen Isocyanatgruppen mit einem Diarnin umgesetzt war- 
den. 

[0041] Eine Rexibilisierung der Urethan(meth)acrylate 
(al) ist beispielsweise dadurch rnoglich, daB entsprechend.e 
isocyanat-funktionelle Prapolymere bzw. Oligomere mit 
langerkettigen, aliphatischen Diolen und/oder Diaminen, 
insbesondere aliphatischen Diolen und/oder Diaminen mit 
mindestens 6 C-Atomen umgesetzt werden. Diese Flexibili- 
sierungsreaktion kann dabei vor oder nach der Addition von 
Acryl- bzw. Methacrylsaure an die Oligomere bzw. Prapoly- 
mere durchgefiihrt werden. 

[0042] Als Beispiele fur geeignete Urethan(meth)acrylate 
(al) seien auch die foigenden, im Handel erhaltlichen poly- 
funktionellen aliphatischen Urethanacrylate genannt: 

- Crodamer® UVU 300 der Firma Croda Resins Ltd., 
Kent, GroBbritanniens; 

- Genomer® 4302, 4235, 4297 oder 4316 der Firma 
Rahn Chemie, Schweiz; 

- Ebecryl® 284, 294, IRR 351, 5129 oder 1290 der 
Firma UCB, Drogenbos, Belgien; 

- Roskydal® LS 2989 oder LS 2545 oder V94-504 der 
Firma Bayer AG, Deutschland; 

- Viaktin® VTE 6160 der Firma Vianova, Osterreich; 
oder 

- Laromer® 8861 der Firma BASF AG sowie davon 
abgewandelte Versuchsprodukte. 

[0043] Hydroxylgruppenhaltige Urethan(meth)acrylate 
(al) sind beispielsweise aus den Patentschriften 
US 4,634,602 A oder US 4,424,252 A bekannt. 
[0044] Ein Beispiel fur ein geeignetes Polyphospha- 
zen(meth)acrylat (al) ist das Phosphazendimethacrylat der 
Firma Idemitsu, Japan. 

[0045] Des weiteren enthalt der Beschichtungsstoff min- 
destens einen thermisch hartbaren Bestandteil (a2) mit min- 
destens zwei, insbesondere mindestens drei, isocyanatsreak- 
tiven Gruppen. Beispiele geeigneter isocyanatreaktiver 
Gruppen sind die vorstehend beschriebenen. 
[0046] Der Bestandteil (a2) ist oligomer oder polymer. 
[0047] Beispiele geeigneter Bestandteile (a2) sind lineare 
und/oder verzweigte und/oder blockartig, kammartig und/ 
oder statistisch aufgebaute Oligomere oder Polymere, wie 
(Meth)Acrylat(co)poIymerisate, Polyester, Alkyde, Amino- 
plastharze, Polyurethane, Polylactone, Polycarbonate, Poly- 
ether, Epoxidharz-Amin-Addukte, (Meth)Acrylatdiole, par- 
tiell verseifte Polyvinylester oder Polyharnstoffe, von denen 
die (Meth)Acrylatcopolymerisate, die Polyester, die Poly- 
urethane, die Polyether und die Epoxidharz-Amin-Addukte, 
insbesondere aber die Polyester, vorteilhaft sind. 
[0048] Geeignete Bindernittel (a2) werden beispielsweise 
unter den Handelsnamen Desmophen® 650, 2089, 1100, 
670, 1200 oder 2017 von der Firma Bayer, unter den Han- 
delsnamen Priplas oder Pripol® von der Firma Unigema, un- 
ter den Handelsnamen Chempol® Polyester oder Polyacry- 
lat-Polyol von der Firma CCP, unter den Handelsnamen 
Crodapoi® 0-25, 0-85 oder 0-86 von der Firma Croda oder 
unter dem Handelsnamen Formrez® ER417 von der Firma 
Witco vertrieben. 

[0049] Der Anteil der Bestandteile (a2) an den Beschich- 
tungsstoffen kann breit variieren und richtet sich nach den 
Erfordernissen des Einzelfalls. Vorzugsweise werden sie in 
einer Menge von 5 bis 90 Gew.-%, bevorzugt 6 bis 80 Gew.- 
% besonders bevorzugt 7 bis 70 Gew.-% ganz besonders be- 
vorzugt 8 bis 60 Gew.-% und insbesondere 9 bis 50 Gew.- 
%, jeweils bezogen auf den Festkorper des Beschichtungs- 



stoffs, angewandt. 

[0050] Der Beschichtungsstoff enthalt des weiteren min- 
destens ein Polyisocyanat (a3). 

[0051] Die Polyisocyanate (a3) enthalten im statistischen 
5 Mitteln mindestens 2,0, bevorzugt mehr als 2,0 und insbe- 
sondere mehr als 3,0 Isocyanatgruppen pro Molekul. Die 
Anzahl der Isocyanatgruppen ist nach oben im Grunde nicht 
begrenzt; erfindungsgemaB ist es indes von Vorteil, wenn 
die Anzahl 15, vorzugsweise 12, besonders bevorzugt 10, 
10 ganz besonders bevorzugt 8,0 und insbesondere 6,0 nicht 
uberschreitet. 

[0052] Beispiele geeigneter Polyisocyanate (a3) sind iso- 
cyanatgruppenhaltige Polyurethanprapolymere, die durch 
Reaktion von Polyolen mit einem tjberschuB an Diisocya- 
15 naten hergestellt werden konnen und bevorzugt niedervis- 
kos sind. 

[0053] Beispiele geeigneter Diisocyanate sind Isophoron- 
diisocyanat (= 5-Isocyanato-l-isocyanatomethyl-l,3,3-tri- 
methyl-cyclohexan), 5-Isocy anato- l-(2-isocyanatoeth- 1 - 

20 yl)^,3,3-trimethyl-cyclohexan, 5-Is ocy anato- l-(3-isocya- 
natoprop- 1-yl)- 1 ,3 ,3- trimethylcyclohexan, 5-Isocyanato-(4- 
isocyanatobut-l-yl)-l,3,3-trimethyl-cyclohexan, 1-Isocya- 
nato-2-(3-isocyanatoprop-l-yl)-cyclohexan, l-Isocyanato- 
2-(3-isocyanatoeth-l-yl)cyclohexan, l-Isocyanato-2-(4-iso- 

25 cyanatobut-l-yl)-cyclohexan, 1,2-Diisocyanatocyclobutan, 
1 ,3-Diisocyanatocyclobutan, 1 ,2-Diisocyanatocyclopentan, 
1 ^-Diisocyanatocyclopentan, 1 ,2-Diisocyanatocyclohexan, 
lj3-Diisocyanatocyclohexan; 1,4-Diisocyanatocyclohexan, 
Dicyclohexylmethan-2,4'-diisocyanat, Trimethylendiiso- 

30 cyanat, Tetramethylendiisocyanat, Pentamethylendiisocya- 
nat, Hexamethylendiisocyanat (HDI), Ethylethylendiiso- 
cyanat, Trimethylhexandiisocyanat, Heptamethylendiiso- 
cyanat, Methylpentyidiisocyanat (MPDI), Nonantriisocya- 
nat (NTT) oder Diisocyanate, abgeleitet von Dimerfettsau- 

35 ren, wie sie unter der Handelsbezeichnung DDI 1410 von 
der Firma Henkel vertrieben und in den Patentschriften 
WO 97/49745 und WO 97/49747 beschrieben werden, ins- 
besondere 2-Heptyl-3,4-bis(9-isocyanatononyl)- 1-pentyl- 
cyclohexan, oder 1,2-, 1,4- oder l,3-Bis(isocyanatome- 

40 thyl)cyclohexan, 1,2-, 1,4- oder l,3-Bis(2-isocyanatoeth-l- 
yl)cyclohexan, l,3-Bis(3-isocyanatoprop-l-yl)cyclohexan, 
1,2-, 1,4- oder l,3-Bis(4-isocyanatobut-l-yl)cyclohexan 
oder fliissiges Bis(4-isocyanatocyclohexyl)methan eines 
trans/trans-Gehalts von bis zu 30Gew.-%, vorzugsweise 

45 25 Gew.-% und insbesondere 20 Gew.-%, wie es den Patent- 
anmeldungen DE 44 14 032 Al, GB 1220717 Al, 
DE 16 18 795 Al oder DE 17 93 785 Al beschrieben wird, 
bevorzugt Isophorondiisocyanat, 5-Isocy anato- l-(2-isocya- 
natoeth- 1-yl)- 1 ,3 ,3-trimethyl-cyclohexan, 5-Isocy anato- 1- 

50 (3-isocyanatoprop-l-yl)-l,3,3-trimethyl-cyclohexan, 5-Iso- 
cyanato-(4-isocyanatobut-l-yl)-l,3,3-trimethyl-cyclohexan, 

1- Isocyanato-2-(3-isocyanatoprop-l-yl)-cyclohexan, 1-Iso- 
cyanato-2-(3-isocyanatoeth-l-yl)cyclohexan, 1-Isocyanato- 

2- (4-isocyanatobut-l-yl)-cyclohexan oder HDI, insbeson- 
55 dere HDI. 

[0054] Es konnen auch Isocyanurat-, Biuret-, Allophanat-, 
Iminooxadiazindion-, Urethan-, Hamstoff-, Carbodiimid- 
und/oder Uretdiongruppen aufweisende Polyisocyanate (a3) 
verwendet werden, die in ublicher und bekannter Weise aus 

60 den vorstehend beschriebenen Diisocyanaten hergestellt 
werden. Beispiel geeigneter Herstellungsverfahren und Po- 
lyisocyanate sind beispielsweise aus dem Patentschriften 
CA 2,163,591 A, US-A-4,419,513, US 4,454,317 A, 
EP 0 646 608 A, US 4,801,675 A, EP 0 183 976 Al, 

65 DE4015 155 A1, EP 0 303 150 Al, EP 0 496 208 Al, 
EP 0 524 500 Al, EP 0 566 037 Al, US 5,258,482 Al, 
US 5,290,902 Al, EP 0 649 806 Al, DE 42 29 183 Al oder 
EP 0 531 820 Al bekannt oder sie werden in der nicht vor- 
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veroffentlichten deutschen 
DE 100 05 228.2 beschrieben. 

[0055] AuBerdem kommen die hochviskosen Polyisocya- 
nate (a3), wie sie in der deutschen Patentanmeldung 
DE 198 28 935 Al beschrieben werden, oder die an ihrer 5 
Oberflache durch Harastoffbildung und/oder Blockierung 
desaktivierten Polyisocyanatspartikel gemaB den europai- 
schen Patentanmeldungen EP 0 922 720 A 1 

EP 1 013 690 Al und EP 1 029 879 Al in Betracht. 
[0056] Des weiteren kommen die in der deutschen Patent- 10 
anmeldung DE 196 09 617 Al beschriebenen Addukte von 
Polyisocyanaten mit isocy anatreakti ven funktionellen Grup- 
pen enthaltenden Dioxanen, Dioxolanen und Oxazolidinen, 
die noch freie Isocyanatgruppen enthalten, als Polyisocya- 
nate (B) in Betracht. 15 
[0057] Der Gehalt der BeschichtungsstofFe an Polyisocya- 
naten (a3) kann sehr breit variieren und richtet sich nach den 
Erfordernissen des Einzelfalls, insbesondere nach dem Ge- 
halt derBestandteile (a2) und gegebenenf alls (al) an isocya- 
natoreaktiven Gruppen. Vorzugsweise liegt der Gehalt bei 5 20 
bis 50 Gew.-%, bevorzugt 6 bis 45 Gew.-%, besonders be- 
vorzugt 7 bis 40 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt 8 bis 
35 Gew.-% und insbesondere 9 bis 30 Gew.-%, jeweils be- 
zogen auf den Festkorper des erfindungsgemaBen Beschich- 
tungsstoffs, 25 
[0058] Der Beschichtungsstoff kann dariiber hinaus noch 
mindestens ein Pigment und/oder einen FullstofF enthalten. 
Dabei kann es sich urn farb- und/oder effektgebende, fcW 
reszierende, elektrisch leitfahige und/oder magnetisch ab- 
schirmende Pigmente, Metallpulver, kratzfest machende 30 
Pigmente, organische Farbstoffe, organische und anorgani- 
sche, transparente oder opake Fullstoffe und/oder Nanopar- 
tikel handeln. 

[0059] Wird der Beschichtungsstoff zur Herstellung von 
elektrisch leitfahigen Versiegelungen verwendet, enthalt er 35 
vorzugsweise mindestens ein elektrisch leitfahiges Pigment 
und/oder mindestens einen elektrisch leitfahigen FullstofF. 
[0060] Beispiele geeigneter Effektpigmente sind Metall- 
plattchenpigmente wie handelsubliche Alurriiniumbronzen, 
gemaB DE 36 36 183 Al chromatierte Aluminiumbronzen,' 40 
und handelsubliche Edelstahlbronzen sowie nichtmetalli- 
sche Effektpigmente, wie zum Beispiel Perlglanz- bzw. In- 
terferenzpigmente, plattchenformige Effektpigmente auf der 
Basis von Eisenoxid, das einen Farbton von Rosa bis Braun- 
rot aufweist oder flussigkristalHne Effektpigmente. Ergan- 45 
zend wird auf Rompp Lexikon Lacke und Druckfarben Ge- 
org Thieme-Verlag, 1998, Seiten 176, "Effektpigmente" und 
Seiten 380 und 381 "MetaUoxid-Gkmmer-Pigmente" bis 
"Metallpigmente", und die Patentanmeldungen und Patente 
DE36 36 156A1, DE37 18 446A1, DE37 19 804A1 50 
DE 39 30 601 Al, EP 0 068 311 Al, EP0 264 843 Al' 
EP 0 265 820 Al, EP 0 283 852 Al, EP 0 293 746 Al' 
EP 0417 567 Al, US 4,828,826 A oder US 5,244,649 A 
verwiesen. 

[0061] Beispiele fur geeignete anorganische farbgebende 55 
Pigmente sind WeiBpigmente wie Titandioxid, ZinkweiB, 
Zinksulfid oder Lithopone; Schwarzpigmente wie RuB, Ei- 
sen-Mangan-Schwarz oder Spinellschwarz; Buntpigmente 
wie Chromoxid, Chromoxidhydratgriin, Kobaltgriin oder 
Ultramaringriin, Kobaltblau, Ultramarinblau oder Mangan- 60 
blau, Ultramarinviolett oder Kobalt- und Manganviolett, Ei- 
senoxidrot, Cadmiumsulfoselenid, Molybdatrot oder Ultra- 
marinrot; Eisenoxidbraun, Mischbraun, SpineU- und Ko- 
rundphasen oder Chromorange; oder Eisenoxidgelb, Nickel- 
titangelb, Chromtitangelb, Caamiumsulfid, Cadmiumzinks- 65 
ulrld, Chromgelb oder Bismutvanadat, 
[0062] Beispiele fur geeignete organische farbgebende 
Pigmente sind Monoazopigmente, Bisazopigmente, Anthra- 
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chinonpigmente, Benzimidazolpigmente, Chinacridonpig- 
mente, Chinophthalonpigmente, Diketopyrroiopyrrolpig- 
mente, Dioxazinpigmente, Indanthronpigmente, Isoindolin- 
pigmente, Isoindolinonpigmente, Azomethinpigmente, 
Thioindigopigmente, Metallkomplexpigmente, Perinonpig- 
mente, Perylenpigmente, Phthalocyaninpigmente oder Ani- 
linschwarz. 

[0063] Erganzend wird auf Rompp Lexikon Lacke und 
Druckfarben, Georg Thieme-Verlag, 1998, Seiten 180 und 
181, "Eisenblau-Pigmente" bis "Eisenoxidschwarz", Seiten 
451 bis 453 "Pigmente" bis "Pigmentvolumenkonzentra- 
tion", Seite 563 ,, Thioindigo-Pigmente , ^ Seite 567 "Titandi- 
oxid-Pigmente", Seiten 400 und 467, "Natiirlich vorkom- 
mende Pigmente", Seite 459 "PolycycHsche Pigmente", 
Seite 52, "Azomethin-Pigmente", "Azopigmente", und Seite 
379, "MetaUkomplex-Pigmente", verwiesen. 
[0064] Beispiele fur fluoreszierende Pigmente (Tages- 
leuchtpigmente) sind Bis(azomethin)-Pigmente. 
[0065] Beispiele fur geeignete elektrisch leitfahige Pig- 
mente sind Titandioxid/Zinnoxid-Pigmente. Beispiele fur 
magnetisch abschirmende Pigmente sind Pigmente auf der 
Basis von Eisenoxiden oder Chromdioxid. 
[0066] Beispiele fur geeignete Metallpulver sind Pulver 
aus Metallen und Metallegierungen wie Aluminium, 7inlr ; 
Kupfer, Bronze oder Messing. 

[0067] Geeignete losliche organische Farbstoffe sind 
lichtechte organische Farbstoffe mit einer geringen oder 
nicht vorhandenen Neigung zur Migration aus dem neuen 
waBrigen Mehrkomponentenbeschichtungstoff und den 
hieraus hergesteUten Beschichtungen. Die Migrationsnei- 
gung kann der Fachmann anhand seines allgemeinen Fach- 
wissens abschatzen und/oder mit Hilfe einfacher orientie- 
render Vorversuche beispielsweise im Rahmen von Tonver- 
suchen ermitteln. 

[0068] Beispiele geeigneter organischer und anorgani- 
scher Fiillstoffe sind Kreide, Calciumsulfate, Bariumsulfat, 
Silikate wie Talkum, Glimmer oder Kaolin, Kieselsauren, 
Oxide wie Aluminiumhydroxid oder - Magnesiumhydroxid 
oder organische FiiUstoffe wie Kunststoffpulver, insbeson- 
dere aus Polyamid oder Polyacrylnitril. Erganzend wird auf 
Rompp Lexikon Lacke und Druckfarben, Georg Thieme- 
Verlag, 1998, Seiten 250 ff., "Fullstoffe", verwiesen. 
[0069] Es ist von Vorteil, Gemische von plattchenformi- 
gen anorganischen FuUstoffen wie Talk oder Glimmer und 
nichtplattchenfbrmigen anorganischen Fullstoffen wie 
Kreide, Dolomit Calciumsulfate, oder Bariumsulfat zu ver- 
wenden, weil hierdurch die Viskositat und das FlieBverhal- 
ten sehr gut eingesteilt werden kann. 
[0070] Beispiele geeigneter transparenter Fullstoffe sind 
solche auf der Basis von Siliziumdioxid, Aluminiumoxid 
oder Zirkoniumoxid, insbesondere aber Nanopartikel auf 
dieser Basis. 

[0071] Der Gehalt des Beschichtungsstoffs an den vorste- 
hend beschriebenen Pigmenten und/oder Fullstoffen kann 
sehr breit variieren und richtet sich nach den Erfordernissen 
des Einzelfalls. Vorzugsweise liegt er, bezogen auf den Fest- 
korper des Beschichtungsstoffs, bei 5 bis 50, bevorzugt 5 bis 
45, besonders bevorzugt 5 bis 40, ganz besonders bevorzugt 
5 bis 35 und insbesondere 5 bis 30 Gew.-%. 
[0072] Des weiteren kann der Beschichtungsstoff rninde- 
stens einen Tackifier enthalten. Als Tackifier werden poly- 
mere Zusatzstoffe fur Klebstoff e bezeichnet, die deren Tack, 
d. h. ihre Eigenklebrigkeit oder Selbsthaftung, erhohen, so 
dafi sie nach kurzem leichten Andruck fest auf Oberflachen 
haften (vgl. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemi- 
stry, CD-ROM, Wiley VCH, Weinheim, 1997, "Tackifier"). 
[0073] Beispiele geeigneter Tackifier sind hochflexible 
Harze, ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus 
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- Homopolymerisaten von Alkyl(meth)acryiaten, ins- 
besondere Alkylacrylatea, wie Poly(isobutylacrylat) 
oder Poly(2-ethylhexyl-acrylat), die unter der Marke 
Acronal® von der Firma BASF Aktiengesellschaft, un- 
ter der Marke Elvacite® von der Firma Dupont, unter 
der Marke Neocryl® von der Firma Avecia und Plexi- 
gum® von der Firma Roehm vertrieben werden; 

- linearen Polyestern, wie sie in ublicher Weise fur das 
Coil Coating verwendet und beispielsweise unter der 
Marke Dynapol® von der Firma Dynamit Nobel, unter 
der Marke Skybond® von der Firma SK Chemicals, Ja- 
pan, oder unter der Handelsbezeichnung LTW von der 
Firma Hiils vertrieben werden; 

- linearen difunktionellen, mit aktinischer Strahlung 
hartbaren Oligomeren eines zahlenmittieren Moleku- 
largewichts von mehr als 2.000, insbesondere 3.000 bis 
4.000, auf der Basis von Poiycarbonatdiol oder Polye- 
sterdiol, die unter der Bezeichnung CN 970 von der 
Firma Craynor oder der Marke Ebecryl® von der Firma 
UCB vertrieben werden; 

- linearen Vinyletherhomo- und -copolymerisaten auf 
der Basis von Ethyl-, Propyl-, Isobutyl-, Butyl- und/ 
oder 2-Ethyihexylvinylether, die unter der Marke Luto- 
nal® von der Firma BASF Aktiengesellschaft vertrie- 
ben werden; und 

- nichtreaktiven Urethan-Harnstoff-Oligomeren, die 
aus Bis(4,4-isocyanatophenyi) methan, N,N-Dimethy- 
lethanolamin und Diolen wie Propandiol, Hexandiol 
oder Dimethylpentandiol hergestellt werden und z. B. 
von der Firma Swift Reichold unter der Marke Swift 
Range® oder der Firma Mictchem Chemicals unter den 
Marken Surkopack® oder Surkofilm® vertrieben wer- 
den. 

[0074] Vorzugsweise werden die Tackifier in einer Menge 
von 0,1 bis 10 Gew.-%, bevorzugt 0,2 bis 9 Gew.-%, beson- 
ders bevorzugt 0,3 bis 8 Gew.-% ganz besonders bevorzugt 
0,4 bis 7 Gew.-% und insbesondere 0,56 Gew.-%, jeweils 
bezogen auf den Festkorper des erfindungsgemaBen Be- 
schichtungsstoffs, eingesetzt. 

[0075] Dariiber hinaus kann der Beschichtungsstoff min- 
destens einen Photoinitiator enthalten. Wenn der Beschich- 
tungsstoff mit UV-Strahlung vemetzt werden soli, ist die 
Verwendung eines Photoinitiators im allgemeinen notwen- 
dig, Sofern sie mitverwendet werden, sind sie in dem Be- 
schichtungsstoff vorzugsweise in Anteilen von 0,1 bis 
10 Gew.-%, bevorzugt 0,2 bis 8 Gew.-%, besonders bevor- 
zugt 0,3 bis 7 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt 0,4 bis 
6 Gew.-% und insbesondere 0,5 bis 5 Gew.-%, jeweils bezo- 
gen auf den Festkorper des Beschichtungsstoffs, enthalten. 
[0076] Beispiele geeigneter Photoinitiatoren sind solche 
vom Norrish E-iyp, deren Wirkungsmechanismus auf einer 
intramolekularen Variante der Wasserstoff-Abstraktionsre- 
aktionen beruht; wie sie in vielfaltiger Weise bei photoche- 
mischen Reaktionen auftreten (beispielhaft sei hier auf 
Rompp Chemie Lexikon, 9. erweiterte und neubearbeitete 
Auflage, Georg Thieme-Verlag Stuttgart, Bd. 4, 1991, ver- 
wiesen) oder kationische Photoinitiatoren (beispielhaft sei 
hier auf Rompp Lexikon Lacke und Druckfarben, Georg 
Thieme-Verlag Stuttgart, 1998, Seiten 444 bis 446, verwie- 
sen), insbeondere Benzophenone, Benzoine oder Benzoinet- 
her oder Phosphinoxide. Es konnen auch beispielsweise die 
im Handel unter den Namen Irgacure® 184, Irgacure® 1800 
und Irgacure® 500 der Firma Ciba Geigy, Grenocure® MBF 
der Firma Rahn und Lucirin® TPO der Firma BASF AG er- 
haltlichen Produkte eingesetzt werden. 
[0077] Neben den Photoinitiatoren konnen iibliche Sensi- 
bilisatoren wie Anthracen in wirksamen Mengen verwendet 



werden. 

[0078] Des weiteren kann der Beschichtungsstoff minde- 
stens einen Initiator der thermischen Vemetzung enthalten. 
Diese bilden ab 80 bis 120°C Radikale, welche die Vemet- 

5 zungsreaktion starten. Beispiele fur thermolabile radikali- 
sche Initiatoren sind organische Peroxide, organische Azo- 
verbindungen oder C-C-spaltende Initiatoren wie Dialkyl- 
peroxide, Peroxocarbonsauren, Peroxodicarbonate, Peroxi- 
dester, Hydroperoxide, Ketonperoxide, Azodinitrile oder 

10 Benzpinakolsilylether. C-C-spaltende Initiatoren sind be- 
sonders bevorzugt, da bei ihrer thermischen Spaltung keine 
gasfbrmigen Zersetzungprodukte gebildet werden, die zu 
Storungen in der Versiegelung fuhren konnten. Sofern sie 
mit verwendet werden, liegen ihre Mengen im allgemeinen 

15 zwischen 0,1 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 0,5 bis 8 Gew.- 
% und insbesondere 1 bis 5 Gew,-%, jeweils bezogen auf 
den Festkorper des Beschichtungsstoffs. 
[0079] Dariiber hinaus kann der Beschichtungsstoff min- 
destens einen mit aktinischer Strahlung und/oder thermisch 

20 hartbaren Reaktiverdunner enthalten. 

[0080] Beispiele geeigneter thermisch hartbarer Reakti- 
verdunner sind stellungsisomere Diethyloctandiole oder 
Hydroxylgruppen enthaltende hyperverzweigte Verbindun- 
gen oder Dendrimere, wie sie in den Patentamneldungen 

25 DE 198 09 643 Al, DE198 40 605A1 oder 

DE 198 05 421 Al beschrieben werden. 
[0081] Weitere Beispiele geeigneter Reaktiwerdunner 
sind Polycarbonatdiole, Polyesterpolyole, Poly(meth)acry- 
latdiole oder hydroxylgruppenhaltige Polyadditionspro- 

30 dukte. 

[0082] Beispiele geeigneter reaktiver Losemittel, welche 
als Reaktiverdunner verwendet werden konnen, sind Butyl- 
glykol, 2-Methoxypropanol, n-Butanol, Methoxybutanol, n- 
Propanol, Ethylenglykolmonomethylether, Ethylenglykol- 

35 monoethylether, Ethylenglykolmonobutylether, Diethylen- 
glykohnonomethylether, Diethylenglykolmonoethyl-ether, 
Diethylenglykoldiethylether, Diethylenglykolmonobutylet- 
her, Trimethylolpropan, 2-Hydroxypropionsaureethylester 
oder 3-Methyl-3-methoxybutanol sowie Derivate auf Basis 

40 von Propylenglykol, z.B. Ethoxyethylpropionat, Isopro- 
poxypropanol oder Methoxypropylacetat genannt. 
[0083] Als Reaktiwerdunner, welche mit aktinischer 
Strahlung vemetzt werden konnen, werden beispielsweise 
(Meth)Acrylsaure und deren Ester, Maleinsaure und deren 

45 Ester bzw. Halbester, Vinylacetat, Vinylether, Vinylharn- 
stoffe u. a. eingesetzt. Als Beispiele seien Alkylenglykol- 
di(meth)acrylat, Polyethylenglykoldi(meth)acrylat, 1,3-Bu- 
tandioldi(meth)acrylat, Vmyl(meth)acrylat, Al- 
lyl(meth)acrylat, Glycerin-tri(meth)acrylat, Trimethylolpro- 

50 pantri(meth)acrylat, Trimethylolpropandi(meth)acrylat, 
Styrol, Vinyltoluol, Divinylbenzol, Pentaerythrit- 
tri(meth)acrylat, Pentaerythrittetra(meth)acrylat, Dipentae- 
rythritpenta(meth)acrylat, Dipropylenglykoldi(meth)acry- 
lat, Hexandioldi-(meth)acrylat, Ethoxyethoxyethylacrylat, 

55 N-Vinylpyrrolidon, Phenoxyethylacrylat, Dimethylamino- 
ethylacrylat, Hydroxyethyl(meth)acrylat, Butoxyethylacry- 
lat, Isobornyl(meth)acrylat, Dimethylacrylamid und Dicy- 
clopentylacrylat, die in der EP 0 250 631 Al beschriebenen, 
langkettigen linearen Diacryiate mit einem Molekularge- 

60 wicht von 400 bis 4000, bevorzugt von 600 bis 2500, ge- 
nannt. Beispielsweise konnen die beiden Acrylatgruppen 
durch eine Polyoxibutylenstruktur getrennt sein. Einsetzbar 
sind aufierdem 1,12-Dodecyl-diacrylat und das Umset- 
zungsprodukt von 2 Molen Acrylsaure mit einem Mol eines 

65 Dimerfettalkohols; der im allgemeinen 36 C-Atome auf- 
weist. Geeignet sind auch Gemische der genannten Mono- 
meren. 

[0084] Weitere Beispiele geeigneter mit aktinischer S trah- 
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lung hartbarer Reaktivverdunner sind die in Rompp Lexikon 
Lacke und Druckfarben, Georg Thieme-Verlag, Stuttgart, 
New York, 1998, auf Seite 491 unter dem Stichwort "Reak- 
tivverdunner" beschriebenen. 

[0085] Sofern sie mit verwendet werden, werden die Re- 
aktivverdunner in einer Menge von vorzugsweise 2 bis 
70 Gew.-%, besonders bevorzugt 10 bis 65 Gew.-% und ins- 
besondere 15 bis 50 Gew.-%, jeweils bezogen auf den Fest- 
korper des BeschichtungsstofFs, angewandt. 
[0086] Der Beschichtungsstoff kann auBerdem minde- 
stens ein ubliches und bekanntes Isocyanatoacrylat enthal- 
ten. Beispiele geeigneter Isocyanatoacrylate werden in der 
europaischen Patentanmeldung EP 0 928 800 Al beschrie- 
ben. Diese Isocyanatoacrylat konnen aber auch mit den aus 
den amerikanischen Patenten US 4,444,954 A oder 
US 5,972,189 A bekannten Blockierungsmitteln blockiert 
sein. 

[0087] Der Beschichtungsstoff kann auBerdem minde- 
stens ein Vemetzungsmittel enthalten, wie es iiblicherweise 
fur die thermische Vemetzung in Einkomponentensystemen 
angewandt wird. 

[0088] Beispiele geeigneter Vernetzungsrnittel sind Ami- 
noplastharze, wie sie beispielsweise in Rompp Lexikon 
Lacke und Druckfarben, Georg Thieme-Verlag, 1998, Seite 
29, "Aminobarze", dem Lehrbuch "Lackadditive" von Johan 
Bieleman, Wiley-VCH, Weinheim, New York, 1998, Seiten 
242 ff., dem Buch "Paints, Coatings and Solvents", second 
completely revised edition, Edit. D. Stoye und W. Freitag, 
Wiley-VCH, Weinheim, New York, 1998, Seiten 80 ff., den 
Patentschriften US 4 710 542 Al oder EP-B-0 245 700 Al 
sowie in dem Artikel von B. Singh und Mitarbeiter "Carba- 
mylmethylated Melamines, Novel Crosslinkers for the Coa- 
tings Industry", in Advanced Organic Coatings Science and 
Technology Series, 1991, Band 13, Seiten 193 bis 207, be- 
schrieben werden, Carboxylgruppen enthaltende Verbin- 
dungen oder Harze, wie sie beispielsweise in der Patent- 
schrift DE 196 52 813A1 beschrieben werden, Epoxid- 
gruppen enthaltende Verbindungen oder Harze, wie sie bei- 
spielsweise in den Patentschriften EP 0 299 420 Al 
DE 22 14 650 Bl, DE 27 49 576 Bl, US 4,091,048 Al oder 
US 3,781,379 Al beschrieben werden. 
[0089] Der Beschichtungsstoff kann des weiteren Wasser 
und/oder rnindestens ein inertes anorganisches oder organi- 
sches Losemittel enthalten. 

[0090] Beispiele anorganischer Losemittel sind flussiger 
Stickstoff und uberkritisches Kohlendioxid. 
[0091] Beispiele geeigneter organischer Losemittel sind 
die auf dem Lackgebiet iiblicherweise verwendeten niedrig- 
siedenden Losemittel oder hochsiedenden ("langen") Lose- 
mittel, wie Ketone wie Methylethlyketon, Methylisoamyl- 
keton oder Methylisobutylketon, Ester wie Ethylacetat, Bu- 
tylacetat, Ethylethoxypropionat, Methoxypropylacetat oder 
Butylglykolacetat, Ether wie Dibutylether oder Ethylengly- 
kol-, Diethylenglykol-, Propylenglykol-, Dipropylenglykol- 
, Butylenglykol- oder Dibutylenglykoldimethyl-, -diethyl- 
oder -dibutylether, N-MethylpyrroHdon oder Xyiole oder 
Gemische aromatischer und/oder aliphatischer Kohlenwas- 
serstoffe wie Solventnaphtha®, Benzin 135/180, Dipentene 
oder Soivesso® (vgl. auch "Paints, Coatings and Solvents", 
Dieter Stoye und Werner Freitag (Editoren), Wiley-VCH 
2. Auflage, 1998, Seiten 327 bis 349). 
[0092] Dariiber hinaus kann der Beschichtungsstoff rnin- 
destens ein ubliches und bekanntes Lackadditiv in wirksa- 
men Mengen, d. h. in Mengen vorzugsweise bis zu 40 Gew.- 
%, besonders bevorzugt bis zu 30 Gew.-% und insbesondere 
bis zu 20 Gew.-%, jeweils bezogen auf den Festkorper des 
Beschichtungsstoffs, enthalten. 
[0093] Beispiele geeigneter Lackadditive sind 
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- UV-Absorber; 

- Lichtschutzmittel wie HALS-Verbindungen, Benz- 
triazole oder Oxalanilide; 

- Radikalfanger; 

- Katalysatoren fur die Vemetzung wie Dibutylziandi- 
iaurat oderLithiumdecanoat; 

- Slipadditive; 

- Polymerisationsinhibitoren; 

- Entschaumer; 

- Emulgatoren, insbesondere nicht ionische Emulga- 
toren wie alkoxylierte Alkanole und Polyole, Phenole 
und Alkylphenole oder anionische Emulgatoren wie 
Alkalisalze oder Ammoniumsalze von Alkancarbon- 
sauren, Alkansulfonsauren, und Sulfosauren von al- 
koxylierten Alkanolen und Polyolen, Phenolen und Al- 
kylphenolen; 

- Netzmittel wie Siloxane, fluorhaltige Verbindungen, 
Carbonsaurehalbester, Phosphorsaureester, Polyacryl- 
sauren und deren Copolymere, Polyurethane oder 
Acrylatcopolymerisate, welche unter den Handelsna- 
men Modaflow® oder Disperlon® am Markt erhaltlich 
sind; 

- Haftvermittler wie Tricyclodecandimethanol; 

- Verlaufrnittel; 

- filmbildende Hilfsmittel wie Cellulose-Derivate; 

- Rammschutzmittel; 

- Sag control agents wie Harnstoffe, modifizierte 
Harnstoffe und/oder Kieselsauren, wie sie beispiels- 
weise in den Literaturstellen DE199 24172A1 
DE 199 24 171 Al, EP 0 192 304 Al, 
DE23 59 923A1, DE18 05 693A1, WO 94/22968 
DE 27 51 761 CI, WO 97/12945 oder "farbe + lack" 
11/1992, Seiten 829 ff., beschrieben werden; 

- rheologiesteuernder Additive, wie die aus den Pa- 
tentschriften WO 94/22968, EP 0 276 501 Al 
EP0 249 201 Al oder WO 97/12945 bekannten; ver- 
netzte polymere Mikroteilchen, wie sie beispielsweise 
in der EP 0 008 127 Al offenbart sind; anorganische 
Schichtsilikate wie Aluminium-Magnesium-Silikate, 
Natrium-Magnesium- und Natrium-Magnesium-Fluor- 
Lithium-Schichtsilikate des MontooriUonit-iyps; Kie- 
selsauren wie Aerosile; oder synthetische Polymere mit 
ionischen und/oder assoziativ wirkenden Gruppen wie 
Polyvinylalkohol, Poly(meth)acrylamid, 
Poly(meth)acrylsaure, Polyvinylpyrrolidon, Styrol- 
Maleinsaureanhydrid- oder Ethylen-Maleinsaureanhy- 
drid-Copolymere und ihre Derivate oder hydrophob 
modifizierte ethoxylierte Urethane oder Polyacrylate; 

- Mattierungsmittel wie Magnesiumstearat; 

- Vorstufen fur organisch modifizierte Kerarnikmate- 
rialien wie hydrolysierbare metallorganische Verbin- 
dungen insbesondere von Silizium und Aluminium. 



[0094] Weitere Beispiele geeigneter Lackadditive werden 
55 in dem Lehrbuch "Lackadditive" von Johan Bieleman, Wi- 
ley-VCH, Weinheim, New York, 1998, beschrieben. 
[0095] Der erfindungsgemaB zu verwendende Beschich- 
tungsstoff kann in unterschiedlichen Formen vorliegen. 
[0096] So kann er bei entsprechender Wahl seiner vorste- 
60 hend beschriebenen Bestandteile (al), (a2) und (a3) sowie 
der ggf. vorhandenen weiteren Bestandteile als flussiger Be- 
schichtungsstoff vorliegen, welcher im wesentlichen frei 
von organischen Losemitteln und/oder Wasser ist. Indes 
kann es sich bei dem Beschichtungsstoff urn eine Ldsung 
65 oder Dispersion der vorstehend beschriebenen Bestandteile 
in Wasser und/oder organischen Losemitteln handeln. Es ist 
ein weiterer Vorteil des Beschichtungsstoffs, daJ3 Festkor- 
pergehalte von bis zu 80 Gew.-%, bezogen auf den Be- 
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schichtungsstoff, eingestellt werden konnen. 
[0097] Des weiteren kann der BeschichtungsstofT bei ent- 
sprechender Wahl seiner vorstehend beschriebenen Be- 
standteile ein Pulverklarlack sein. Dieser Pulverklarlack 
kann gegebenenf alls in Wasser dispergiert werden, wodurch 5 
ein Pulverslurry-Klarlack resultiert. 
[0098] Dabei kann der BeschichtungsstofT, wenn es die 
Reaktivitat seiner Bestandteile (al) und (a2) einerseits und 
(a3) andererseits zulaBt, ein Einkomponentensystem sein. 
Besteht indes die Gefahr, daB die genannten Bestandteile 10 
vorzeitig thermisch vemetzen, empfiehlt es sich den Be- 
schichtungsstofT als Zwei- oder Mehrkomponentensystem 
auszulegen, bei dem zumindest der Bestandteil (a3) getrennt 
von den iibrigen Bestandteilen gelagert und erst kurz vor der 
Verwendung zu diesen hinzugegeben wird. 15 
[0099] Die Herstellung des Beschichtungsstoffs bietet 
keine methodischen Besonderheiten, sondern erfolgt in iibli- 
cher und bekannter Weise durch Vermischen der vorstehend 
beschriebenen Bestandteile in geeigneten Mischaggregaten, 
wie Riihrkessel Dissolver, Ultraturrax, mline-Dissolver, 20 
Zahnkranz-Dispergieraggregaten, Druckentspannungsho- 
mogenisatoren, Microfluidizer, Ruhrwerksmuhlen oder Ex- 
truder. Dabei ist darauf zu achten, daB keine durch sichtba- 
res Licht oder sonstige aktinische Strahlung induzierte vor- 
zeitige Vemetzung eintritt. 25 
[0100] Das erfindungsgemaBe Verfahren dient dem Be- 
schichten, insbesondere der Versiegelung, von mikroporo- 
sen Oberflachen, die Poren einer Weite von 10 bis 1.500, 
vorzugs weise 20 bis 1.200 und insbesondere 50 bis 
1.000 nm aufweisen. Hierbei konnen die Oberflachen elek- 30 
trisch leitfahig oder elektrisch isolierend sein. 
[0101] Die elektrisch leitfahigen Oberflachen sind metal- 
lisch oder nichtmetallisch. Nichtmetallische leitfahige Ober- 
flachen bestehen beispielsweise aus elektrisch leitfahigen 
Kerarnikmaterialien, insbesondere Oxiden und Chalkogeni- 35 
den, oder elektrisch leitfahigen Polymeren. 
[0102] Vorzugsweise handelt es sich bei den mikroporo- 
sen Oberflachen um die Oberflachen von Formteilen aus 
Materialien, ausgewahlt aus der Gruppe, bestehend aus 
Holz, Glas, Leder, Kunststoffen, MineralstofFen, Schaum- 40 
stoffen, Fasermaterialien und faserverstarkten Materialien, 
Metallen und metallisierten Materialien. 
[0103] Schaumstoffe i. S. von DIN 7726: 1982-05 sind 
Materialien mit uber ihre ganze Masse verteilten offenen 
und/oder geschlossenen Zellen und einer Rohdichte, die 45 
niedriger ist als die der Geriistsubstanz. Vorzugsweise wer- 
den elastische und weichelastische Schaumstoffe i. S. von 
DIN 53580 (vgL auch Rompp Lexikon Chemie, CD-ROM: 
Version 2.0, Georg Thieme-Verlag, Stuttgart, New York, 
1999, ''Schaumstoffe") verwendet. 50 
[0104] Bei den metallisierten Materialien handelt es sich 
vorzugsweise um Holz, Glas, Leder, Kunststoffe, Mineral- 
stoffe, Schaumstoffe, Fasermaterialien und faserverstarkte 
Materialien. 

[0105] Bei den Mineralstoffen handelt es sich vorzugs- 55 
weise um gebrannten und ungebrannten Ton, Keramik, Na- 
tur- oder Kunststein oder Zement, bei den Fasermaterialien 
um Glasfasem, Keramikfasem, Kohlenstoffasern, Textilfa- 
sem, Kunststoffasern oder Metallfasem und Verbunden die- 
ser Fasern sowie bei den faserverstarkten Materialien um 60 
Kunststoffe, die mit den vorstehend genannten Fasem ver- 
starkt sind. 

[0106] Bei den Metallen handelt es sich vorzugsweise um 
reaktive Gebrauchsmetalle, insbesondere Eisen, StaM, Zink, 
Aluminium, Magnesium, Titan und die Legierungen minde- 65 
stens zweier dieser Metalle. 
[0107] Bevorzugt sind die Formteile 



- Bauteile fur den Kraftfahrzeugbau, insbesondere 
Teile von Kraflfahrzeugkarosserien, wie Schutzbleche, 
Kotfuigel, Spoiler, Motorhauben, Tiiren oder Reflekto- 
ren von Lampen, 

- sanitare Artikel und Haushaltsgerate, 

- Bauteile fur Bauwerke im Innen- und AuBenbereich, 

- Bauteile fur Turen, Fenster und Mobel, 

- industrielle Bauteile, inklusive Coils, Container und 
Radiatoren, sowie 

- elektrotechnische Bauteile, inklusive Wickelguter, 
wie Spulen von Elektromotoren. 

[0108] Insbesondere aber sind die Formteile SMC (Sheet 
Moulded Compounds) oder BMC (Bulk Moulded Com- 
pounds). 

[0109] GernaB den erfindungsgemaBen Verfahren wird 
zum Zwecke der Herstellung der erfindungsgemaBen Form- 
teile und Compounds der erfi ndungsgemaB zu verwendende 
BeschichtungsstofT auf die Oberflache der Formteile, insbe- 
sondere der BMC und SMC, appliziert. 
[0110] Hierbei kann im Rahmen des erfindungsgemaBen 
Verfahrens eine oder mehrere Schichten aus dem Beschich- 
tungsstofT appliziert werden. Werden mehrere Schichten 
appliziert, konnen Beschichtungsstoffe unterschiedlicher 
stofflicher Zusammensetzung verwendet werden. In den al- 
lermeisten Fallen wird indes das angestrebte Eigenschafts- 
profil der erfindungsgemaBen Formteile und Compounds 
mit einer Beschichtung aus einem BeschichtungsstofT er- 
zielt. # . 

[0111] Die Schicht aus dem BeschichtungsstofT wird in ei- 
ner NaBschichtdicke aufgetragen, daB nach der Aushartung 
in dem fertigen erfindungsgemaBen Formteil oder Com- 
pound eine Trockenschichtdicke der Versiegelung von 10 
bis 100, vorzugsweise 10 bis 75, besonders bevorzugt 10 bis 
55 und insbesondere 10 bis 35 um resultiert. 
[0112] Die Applikatibn des Beschichtungsstoffs kann 
durch alle ublichen Applikationsmethoden, wie z. B. Sprit- 
zen, Rakeln, Streichen, GieBen, Tauchen oder Walzen erfol- 
gen. Vorzugsweise werden Spritzapplikationsmethoden an- 
gewandt, wie zum Beispiel Druckluftspritzen, Airless-Sprit- 
zen, Hochrotation, elektrostatischer Spriihauftrag (ESTA), 
gegebenenfalls verbunden mit HeiBspritztapplikation wie 
zum Beispiel Hot-Air-HeiBspritzen. Die Applikation kann 
bei Temperaturen von max. 70 bis 80°C durchgefuhrt wer- 
den, so daB geeignete Applikationsviskositaten erreicht wer- 
den, ohne daB bei der kurzzeitig einwirkenden thermischen 
Belastung eine Veranderung oder Schadigungen des Be- 
schichtungsstoffs und seines gegebenenfalls wiederaufeube- 
reitenden Overspray eintreten. So kann das HeiBspritzen so 
ausgestaltet sein, daB der BeschichtungsstofT nur sehr kurz 
in der oder kurz vor der Spritzdiise erhitzt wird. 
[0113] Die fur die Applikation verwendete Spritzkabine 
kann beispielsweise mit einem gegebenenfalls temperierba- 
ren Umlauf betrieben werden, der mit einem geeigneten Ab- 
sorptionsmedium fur den Overspray, z. B. dem erfindungs- 
gemaBen BeschichtungsstofT selbst, betrieben wird. 
[0114] Bevorzugt wird die Applikation bei Beleuchtung 
mit sichtbarem Licht einer Wellenlange von iiber 550 um 
oder unter LichtausschluB durchgefuhrt. Hierdurch werden 
eine stoffliche Anderung oder Schadigung des Beschich- 
tungsstoffs I und des Overspray vermieden. 
[0115] Selbstverstandlich konnen die vorstehend be- 
schriebenen Applikationsmethoden auch bei der Herstel- 
lung der erfindungsgemaBen Klarlackierung und Mehr- 
schichtlackierungen im Rahmen der erfindungsgemaBen 
Lackierverfahren angewandt werden. 
[0116] ErfindungsgemaB wird die Schicht aus dem erfin- 
dungsgemaBen BeschichtungsstofT nach ihrer Applikation 
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? u 1 T ; u ausgebessert werden konnen. 

dS,^ ^ r .h S hartun g s D tufen *f ise erfolgen, [0130] Die Beschichtungen und Versiegelungen lassen 
d. h. durch mehrfache Belichtung oder Bestrahlung mit akti- so sich mit alien ublichen und bekannten waBrigen oder kon- 

Ty ^Lr^T ?T ^ C \f temierend erf ° lgen ' ventione ^- fl««igen oder festen wasserfreien und lose- 

ilhh™ . h ^ h ^ Elektronen- mittelfreien, physikaUsch oder thermisch und/oder mit akti- 

Sl 8 AuSeTl- h tt-h, • u- u- ^ ch « StraMung hartbaren Primem, ElektromucMacken, 

[0123] Auch die themusche Hartung weist keine methodi- FiiUem oder Steinschlagschutzgrundierungen farb- und/ 

?*Vfr ndem £° lgt naCh ^ Ubli - 55 ^ effekt g*^en Unidecklackierungen oder Basislak- 

chen und bekannten Methoden wie Eriutzen in einem Um- kierungen sowie Klarlackierungen hervorragend uberlackie- 

^ Z, °ti ^ m 1 ^P™- Wl * bei der Har " «>■ Die resultierenden Mehrschichtkcldlrungen »Sn 

tang nut aktinischer Strahlung kann auch die thermische eine hervorragende Zwischenschichthaftung auf 
Hartung stufenweise erfolgen. Vorteilhafterweise erfolgt die 

thermische Hartung bei einer Temperatur bis zu 120°C, be- 60 Beispiele 
sonders bevorzugt bis zu 1 10°C, ganz besonders bevorzugt 

bis zu 100°C und insbesondere bis zu 90°C vorzugsweise HerstellbeisDiel 1 
wahrend einer Zeit von 1 min bis zu 2 h, bevorzugt 2 min 

scher Strahlung konnen gleichzeitig oder altemierend einge- 

ni^n?^' ^ D ^ ^ Hartun S smethoden ^ter- [0131] Der Beschichtungsstoff wurde durch Vermischen 

nieiend verwendet, kann beispielsweise mit der thermischen und Homogenisieren der folgenden Bestandteile hergestellt: 
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- 30,84 Gewichtsteile eines gesattigten Polyesters 
(Crodapol® 0-25 der Firma Croda, 70%ig in Toluol, 
Hydroxylzahl: 75 mg KOH/g Hydroxyaquivalentge- 
wicht: 748 g), 

- 15,12 Gewichtsteile eines acrylierten aliphatischen 5 
Urethanoligomeren (IRR 351 der Firma UCB, Hydro- 
xylzahl: 75 bis 90 mg KOH/g, zahlenmittleres Moleku- 
largewicht (theoretisch): 600 Dalton, mittlere Doppel- 
bindungs-Funktionalitat (theoretisch): 3,9), 

- 6,93 Gewichtsteile eines leitfahigen Titandioxids 10 
(Dental WK 500 der Firma Siber-Hegner), 

- 4,03 Gewichtsteile Xylol, 

- 0,47 Gewichtsteile eines Rheologiehilfsrnittels 
(Bentone® SD2 der Firma Rheox), 

- 0,24 Gewichtsteile eines Dispergiermittels (Antiter- 15 
ra® U der Firma Byk), 

- 0,47 Gewichtsteile eines Verlaufmittels (Disparlon® 
LC 900 der Firma King Industries), 

- 10,44 Gewichtsteile Ethylethoxypropionat, 

- 16,04 Gewichtsteile eines elektrisch leitfahigen Mi- 20 
capigments (Minatec® 40CM der Firma EM Indu- 
stries), 

- 2,09 Gewichtsteile eines Tackifiers (Polyesterhaft- 
harz LTW der Firma Htils, 60%ig in Xylol), 

- 0,19 Gewichtsteile eines Lithiumsalzkatalysators 25 
(Nuodex® LI der Firma OMG), 

- 0,1 Gewichtsteile eines Photoinitiators (Irgacure® 
819 der Firma Ciba Specialties), 

- 0,98 Gewichtsteile eines Photoinitiators (Lucirin® 
TPO der Firma BASF Aktiengesellschaft) und 30 

- 12,05 Gewichtsteile Butylacetat sowie 

- 20 Gewichtsteile eines HDI-Trimeren (Desmodur® 
N 3390 der Firma Bayer- Aktiengesellschaft, 90%ig). 

[0132] Der erfmdungsgemaBe Beschichtungsstoff wurde 35 
mittels Ublicher pneumatischer oder elektrostatischer Ver- 
fahren auf die unterschiedlichsten porosen Oberflachen, ins- 
besondere von SMC und BMC appliziert. 
[0133] Nach der Applikation wurden die resuitierenden 
Schichten aus dem Beschichtungsstoff abgeliiftet und ge- 40 
trocknet und anschlieBend mit UV-Strahlung bestrahlt. Es 
resultierten partiell gehartete, elektrisch leitfahige Versiege- 
lungen mit einer Trockenschichtdicke zwischen 10 und 
50 urn. Sie zeichneten sich durch das vollstandige Fehlen 
von Mikroblaschen aus. Sie wiesen eine hervorragende Re- 45 
xibilitat auf und konnten sofort mit handelsiiblichen Primern 
oder Elektrotauchlacken uberlackiert werden. Nach der 
vollstandigen Aushartung hafteten die resuitierenden Primer 
und Elektrotauchlackierungen hervorragend auf den Versie- 
gelungen. 50 
[0134] Nach einer weiteren Variante wurden nach der 
Applikation die resuitierenden Schichten aus dem Beschich- 
tungsstoff abgeliiftet und getrocknet und anschlieBend mit 
UV-Strahlung bestrahlt. AnschlieBend wurden sie wahrend 
20 Minuten bei 90°C thermisch gehartet. Es resultierten ge- 55 
hartete, elektrisch leitfahige Versiegelungen mit einer Trok- 
kenschichtdicke zwischen 10 und 50 um. Sie zeichneten 
sich durch das vollstandige Fehlen von Mikroblaschen aus. 
Auch in den Schattenzonen der Formteile, insbesondere der 
SMC und BMC, waren sie vollstandig ausgehartet. Sie wie- 60 
sen eine hervorragende Flexibilitat auf. Die beschichteten 
Formteile, insbesondere die SMC und BMC, konnten bis 
zur weiteren Bearbeitung problemlos in Stapeln gelagert 
werden, ohne daB es zu einer mechanischen Schadigung der 
Versiegelungen oder zu deren Verkleben kam. Die uberlak- 65 
kierbarkeit der Versiegelungen und die Haftung zwischen 
ihnen und den dariiber befindlichen Lackierungen waren 
hervorragend. 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zum Beschichten von mikroporosen 
Oberflachen, die Poren einer Weite von 10 bis 1.500 
aufweisen, bei dem man die betreffenden Oberflachen 
mit mindestens einem thermisch und mit aktinischer 
Strahlung hartbaren Beschichtungsstoff beschichtet, 
wonach man die resultierende(n) Schicht(en) ther- 
misch und mit aktinischer Strahlung hartet, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Beschichtungsstoff oder min- 
destens einer der Beschichtungsstoffe 

(al) mindestens einen Bestandteil mit 
(all) im statistischen Mittel mindestens zwei 
funktionellen Gruppen pro Molekiil, die minde- 
stens eine mit aktinischer Strahlung aktivierbare 
Bindung enthalten, die der Vernetzung mit aktini- 
scher Strahlung dient, und gegebenenfalls 
(a 12) mindestens einer isocyanatreaktiven 
Gruppe, 

(a2) mindestens einen thermisch hartbaren Be- 
standteil mit mindestens zwei isocyanatreaktiven 
Gruppen 

und 

(a3) mindestens ein Polyisocyanat 
enthalt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die isocyanatreaktiven Gruppen (al2) aus der 
Gruppe, bestehend aus Hydroxyl-, Thiol-, primaren 
und sekundare Aminogruppen und Iminogruppen, aus- 
gewahlt werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die funktionellen Gruppen (all) aus der 
Gruppe, bestehend aus Kohlenstoff-Wasserstoff-Ein- 
zelbindungen oder Kohlenstoff-Kohlenstoff-, Kohlen- 
stoff-Sauerstoff-, Kohlenstoff-Stickstoff-, Kohlenstoff- 
Phosphor- oder Kohlenstoff-Silizium-Einzelbindungen 
oder -Doppelbindungen, ausgewahlt verwendet wer- 
den. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB die funktionellen Gruppen (all) Kohlenstoff- 
Kohlenstoff-Dopppelbindungen ("Doppelbindungen") 
sind. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Doppelbindungen in (Meth)Acrylat-, Eth- 
acrylat-, Crotonat-, Cinnamat-, Vmylether-, Vinylester- 
, Ethenylarylen-, Dicyclopentadienyl-, Norbornenyl-, 
Isoprenyl-, Isoprenyl-, Isopropenyl-, Allyl- oder Bu- 
tenylgruppen; Ethenylarylen-, Dicyclopentadienyl-, 
Norbornenyl-, Isoprenyl-, Isopropenyl-, Allyl- oder 
Butenylethergruppen oder Ethenylarylen-, Dicyclo- 
pentadienyl-, Norbornenyl-, Isoprenyl-, Isopropenyl-, 
Allyl- oder Butenylestergruppen vorliegen. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Doppelbindungen in Acrylatgruppen vor- 
liegen. 

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB die funktionellen Gruppen 
(al2) Hydroxylgruppen sind. 

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Bestandteile (a2) aus 
der Gruppe, bestehend aus linearen oder verzweigten, 
blockartig, kammartig oder statistisch aufgebauten Oli- 
gomeren und Polymeren, ausgewahlt werden. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Oligomeren und Polymeren (a2) aus der 
Gruppe, bestehend aus (Meth)Acrylats(co)polymerisa- 
ten, Polyestem, Alkyden, Aminoplastharzen, Polyure- 
thanen, Polylactonen, Polycarbonaten, Polyethem, Ep- 
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oxidtoarz-Amin-Addukten, (Meth)Acrylatdiolen, par- 
tiell verseiften Polyvinylestern und Polyharnstoffen, 
ausgewahlt werden. 

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Beschichtungsstoff 5 
mindestens ein elektrisch leitfahiges Pigment enthalt. 

11. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB die mikroporosen Oberfla- 
chen elektrisch leitfahig sind. 

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 10 
zeichnet, daB die mikroporosen elektrisch leitfahigen 
Oberflachen metallisch oder nichtmetallisch sind. 

13. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 12, da- 
durch gekennzeichnet, daB es sich bei den mikroporo- 
sen Oberflachen um die mikroporosen Oberflachen von 15 
Formteilen aus Materialien, ausgewahlt aus der 
Gruppe, bestehend aus Holz, Glas, Leder, Kunststof- 
fen, Mineralstoffen, Schaumstoffen, Fasermaterialien 
und faserverstarkten Materialien, Metallen und metalli- 
sierten Materialien, handelt. 20 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es sich bei den metallisierten Materialien 
um Holz, Glas, Leder, Kunststoffe, Mineralstoffe, 
Schaumstoffe, Fasermaterialien und faserverstarkte 
Materialien handelt. 25 

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB es sich bei den Mineralstoffen um 
gebrannten und ungebrannten Ton, Kerarnik, Natur- 
oder Kunststein oder Zement, bei den Fasermaterialien 
um Glasfasem, Keramikfasem, Kohlenstoffasern, Tex- 30 
tilfasern, Kunststoffasern oder Metallfasern und Ver- 
bunden dieser Fasem sowie bei den faserverstarkten 
Materialien um Kunststoffe, die mit den vorstehend ge- 
nannten Fasern verstarkt sind, handelt. 

16. Verfahren nach einem der Anspriiche 12 bis 15, 35 
dadurch gekennzeichnet, daB es sich bei den Metallen 
um reaktive Gebrauchsmetalle handelt. 

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es sich bei den reaktiven Gebrauchsme- 
tallen um Eisen, Stahl, Zink, Aluminium, Magnesium, 40 
Titan und die Legierungen mindestens zweier dieser 
Metalle handelt. 

18. Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 17, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Formteile Bauteile fur 
den Kraftfahrzeugbau, sanitare Artikel, Haushaltsge- 45 
rate, Bauteile fiir Bauwerke im Innen- und AuBenbe- 
reich, Bauteile fiir Tiiren, Fenster und Mobel, indu- 
strielle Bauteile, inklusive Coils, Container und Radia- 
toren, sowie elektrotechnischer Bauteile, inklusive 
Wickeigiiter, sind. 50 

19. Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 18, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Formteile SMC (Sheet 
Moulded Compounds) oder BMC (Bulk Moulded 
Compounds) sind. 

20. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 19, da- 55 
durch gekennzeichnet, daB die thermische Hartung bei 
Temperaturen bis zu 120°Celsius erfolgt. 

21. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 20, da- 
durch gekennzeichnet, daB man die Schicht aus dem 
applizierten Beschichtungsstoff trocknet und, vorzugs- 60 
weise in nicht vollstandig ausgehartetem Zustand, mit 
aktinischer Strahlung bestrahlt und sofort uberlackiert. 

22. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 20, da- 
durch gekennzeichnet, daB man die Schicht aus dem 
applizierten Beschichtungsstoff trocknet, mit aktini- 65 
scher Strahlung bestrahlt und vor der Cberlackierung 
thermisch hartet. 

23. Verfahren nach Anspruch 22, dadurch gekenn- 



zeichnet, daB man die beschichteten Formteile und 
Compounds vor der Cberlackierung, vorzugsweise in 
Stapeln, lagert. 



